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© Wiederiosbare, selbstklebende Vorrichtung 

® Eine wiederablosbare, selbstklebende Vorrichtung mit 
einer Platte, deren Seiten und/oder Vorderserte ggf. Mittel 
zur Befestfgung aufweisen und deren Ruckseiten einen 
Streifen einer beidseitig kiebenden Klebfolie derart aufge- 
klebt aufweist, daB ein Ende der Klebfolie als Anfasser die 
Platte uberragt, wobei die Klebfolie eine solche Ist daB 
die mit ihr erzielte Verklebung durch den Streifen strek- 
kendes Ziehen in Richtung der Verklebungsebene wieder 
1 6s bar ist da durch gekennzeichnet, date die Ruckseite der 
Platte (1) seitlich neben der aufgekJebten Klebfolie (5) Ab- 
standsh alter (3A, 3B) aufweist, deren Hone geringer als 
die Dicke der Klebfolie (5) ist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine wiederabldsbare, selbstklebende Vorrichtung, die rucks tandsfrei durch Ziehen an 
der an ihr angeordneten Klebfolie in Richtung der Verklebungsebene aus Direr Verklebung wieder gelost 
5 werden kaniu Insbesondere betrifft die Erfindung eine derartige Platte, an der ggf. weitere Dinge befestigt 
werden konnen, oder die ggf . seibst als Haken oder dergieicben ausgebildet ist 

Solche Vorrichtungen, insbesondere Haken sind bekannt So beschreibt die DE 42 33 872 C2 einen wiederab- 
ISsbaren, selbstklebenden Haken, der mit einer auf Zug entklebenden Klebfolie ausgerustet ist und der als "tesa® 
Power-Strips mit Haken" im Handel erhaltlich ist. Auch ein sogenannter System-Haken mit Basisplatte und 
io aufsteckbarem Dekorhaken ist als tesa® Power Strip System-Haken im HandeL 

Auch aus WO 94/21157 ist ein solcher Haken bekannt, der sich vom vorgenannten insbesondere durch den 
Einsatz einer solchen Klebfolie unterscheidet die hochdehnbar und zugleich nicht riickstellend ist 

Bei dem praktischen Einsatz derartiger Vorrichtungen konnen jedoch Probleme auftreten, insbesondere beim 
spateren Abiosen. 

15 Nachteilig bei den bislang bekannten Problemldsungen ist insbesondere, daB das Losen der Klebbindung 
durch Ziehen der KJebestreifen im wesentlichen in der Verklebungsebene geschehen muB, wobei Fehlanwen- 
dungen fur den unerf ahrenen Nutzer vorprogrammiert sind. 

In vielen Fallen hat es sich gezeigt daB die Ursache von ReiBern darin besteht, daB der Anwender den zu 
Idsenden Gegenstand waMirend des Loseprozesses mit hohem Kraftaufwand gegen den verklebten Gegenstand 
20 druckt Hierdurch wird die zum Herausziehen des Klebebandes aus der Klebfuge notwendige Kraft derart 
erhoht, daB die ReiBf estigkeit uberschritten wird, mit der unerfireulichen Konsequenz fur den Anwender, daB das 
KJebeband reiBt und die Verklebung nicht mehr ruckstands- und zerstdrungsfrei gelost werden kann. 
Aufgabe der Erfindung war es, die vorgenannten Nacht eile zu uberwinden. 

Gdost wird diese Aufgabe mittels einer Vorrichtung, wie sie in den Anspruchen naher gekennzeichnet ist 

25 DemgemaB betrifft die Erfindung: 

Eine wiederabldsbare, selbstklebende Vorrichtung mit einer Platte, deren Seiten und/oder Vorderseite ggf. 
Mittel zur Befestigung aufweisen und deren Ruckseiten einen Streifen einer beidseitig klebenden Klebfolie 
derart aufgeklebt aufweist daB ein Ende der Klebfolie als Anf asser die Platte uberragt, wobei die Klebfolie eine 
solche ist, daB die mit ihr erzielte Verklebung durch den Streifen streckendes Ziehen in Richtung der Verkle- 

30 bungsebene wieder losbar ist, dadurch gekennzeichnet, daB die Ruckseite der Platte (1) seitlich neben der 
aufgeklebten Klebfolie (5) Abstandshalter (3A, 3B) aufweist, deren Hdhe geringer als die Dicke der Klebfolie (5) 
ist 

Insbesondere eine Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB sich die Abstandshalter (3A, 
3B) zu beiden Seiten neben der aufgeklebten Klebfolie (5) befinden. 
35 Insbesondere eine Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB die Abstandshalter (3A, 3B) als 
Stege oder Segmente ausgebildet sind. 

Insbesondere eine Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB die Abstandshalter (3 A, 3B), an 
beiden Seiten und an jeder dieser Seiten zumindest im Bereich der beiden Enden angeordnet sincL 

Insbesondere eine Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB sie als SpritzguBteil aus 
40 Kunststoff ausgebildet sin<L 

Insbesondere eine Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB die Hohe der Abstandshalter 
(3A, 3B) 35—90% der Dicke der Klebfolie (5) betragt insbesondere bei einer Dicke der Klebfolie (5) von 
0,65 mm 0,3—0,6 mm betragt 

Insbesondere eine Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB die Klebfolie (5) mit oder ohne 
45 Zwischentrager elastisch oder plastisch dehnbar ist 

Insbesondere eine Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB die Adhasion der Klebfolie (5) 
geringer als die Kohasion ist das Haftvennogen beim Dehnen der Folie weitgehend verschwindet und das 
Verhaltnis von Abzugsfcraft zu ReiBlast mindestens 1 : 1,5 ist wobei die Klebfolie eine solche auf Basis von 
thermoplastischem Kautschuk und klebrigmachenden Harzen ist mit hoher Elastizitat und geringer Plastizitat 
50 Insbesondere eine Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB die Ruckseite der Klebfolie (5) 
mit einem Trennlaminat wie einem silikonisierten Trennpapier oder einer Trennfolie, abgedeckt ist 

Insbesondere eine Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB sich an den Seiten der Platte (1) 
Rast- Vorrichtungen (4) befinden, indie ein entsprechender Haken oder dergleichen eingerastet werden kann. 

Vorteilhaft ist die Hohe der Abstandshalter so gewahlt daB diese geringer ist als die Dicke der (unverstreck- 
ss ten) Klebstoff-Folie, so daB eine einwandfreie Verklebung mit dem Haftgrund moglich ist Durch die beim 
Abldsevorgang auftretende Dehnung der Klebstoff-Folie verjungt sich selbige in Breite und Dicke entspre- 
chend Ist die beim Abldsen erreichte Dicke der Klebstoff-Folie niedriger als die Hohe der Abstandshalter, so ist 
ein reiBerfreies Abiosen der Klebstoff-Folie auch dann moglich, wenn gleichzeitig hohe AnpreBdrucke vertikal 
zur Verklebung auftreten, weiche sonst zu einem ReiBen des Klebebandes gefuhrt batten. 
60 ErfindungsgemaB eignen sich als Klebstoff-Folien insbesondere solche entsprechend DE 33 3 1 016, 
DE 42 22 849, DE 42 33 872, WO 92/1 1333 und WO 94/21 157. 

So beschreibt DE 33 31 016 Al eine Klebfolie fur wiederlosbare Klebbindungen^ie es gestattet daB eine 
damit hergestellte Klebbindung durch Ziehen an der Klebfolie in Richtung der Verklebungsebene losbar ist Mit 
solchenlClebfolien lassen sich hohe Klebkrafte und Scherfestigkeiten erzielen und Klebverbunde ohne weitere 
65 Hilfsmittel wieder losen, vergleichbar dem Offhen eines Weckglases, ahnlich wie dort die Gummidichtung am 
Anf asser aus der Dichtungsfuge gezogen wird. 

DE42 22 849 Cl beschreibt eine derartige Klebfolie mit einem UV-undurchlassigen Anfassen 

Auch WO 92/11333 beschreibt unter anderem Klebfotien fur entsprechende Anwendungen, wobei die einge- 
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setzten Klebfolien eine geringe Elasuzitat bei gleichzeitig hoher Dehnung aufweisen. 

Auch doppelseitige Selbstklebebander mit Schaumstof f-Zwischentrager, z, B. aus Polyethylen-Schaum, lassen 
sich erfindungsgemaB einsetzen. 

Generell sei zu Herstellung, Verarbeitung und Handhabung von den besonders bevorzugten Klebfolien auf 
DE 33 31 01 6, DE 42 22 849 und WO 92/1 1333 verwiesen. 5 

Als Material fur Platte bzw. Formkorper, insbesondere fur Basisplatten eignen sich: 
Kunststof f, Metall, Holz (beschichtet, z. B. lackiert und unbeschichtet), Keramik und dergleichen). 

ErfindungsgemaBe Vorrichtungen dienen zur einseitigen Aufnahme der Klebstoff-Folie, deren andere Seite 
auf den ausgewahlten Untergrund verklebt wird. Auf die Vorrichtung bzw. Platte kdnnen unterschiedlichste 
Adapter plaziert werden, u. a. Hakenkorper. Zur Erzeugung einer hohen Verklebungsfestigkeit besteht die 10 
Plattenflache auf der Seite, auf die die Klebstoff-Folie appliziert wird, insbesondere aus einem Material, welches 
eine fur den jeweifigen Anwendungsfall ausreichende Adhasion zur Klebstoff-Folie aufweist Bei der Verwen- 
dung von Haftklebemassen auf Basis von Styrolblockcopolymeren oder Acrylatcopolymeren wird hierbei u. a 
vorteilhafterweise Polystyrol schlagzahmodifizierte Polystyrole, PMMA, aromatische Polyester, Polycarbonat 
oder Polyamid eingesetzt ts 

Zur Realisierung eines reiBerfreien Abzugsverhaltens auch bei Einwirkung hoher senkrecht zur Verklebungs- 
ebene einwirkender Krafte (z. B. uber hohen AnpreBdruck beim Losen der Klebbindung) ist die Platte auf der 
Seite, die die Klebstoff-Folie tragt, mit Abstandshaltern (z. B. Stegen) ausgeriistet, wie dies noch im Detail 
beschrieben wird. 

Abstandshalter kdnnen beidseitig neben der Klebstoff-Folie in gesamter Lange der Basisplatte, jedoch auch 20 
nur in bestimmten Teilbereichen hiervon vorhanden sein. Spezielle Ausformungen, rechtwinklig stegartig, 
abgerundet stegartig, punktformig, eta sind mdglich. 

Versuche mit unterschiedlichen wiederablosbaren Klebstoff-Folien zeigen, daB typische Stripdehnungen je 
nach Art und Aufbau der verwendeten Klebstoff-Folien zwischen ca. 100% und 800% Iiegen. In der Praxis zeigt 
sich im Falle von im wesentltchen kautschukelastischen Klebstoff-Folien, daB die Hohe der Distanzhalter 25 
mindestens ca- 0,05 mm, bevorzugterweise 0,10 mm hoher sein sollte als die Dicke der verstreckten Klebstoff- 
Folien beim Abldse-ProzeB. Fur eine sichere Verklebung ist andererseits die Abstandshalter-Hohe ca. 0,05 mm, 
bevorzugterweise 0,1 mm, besonders bevorzugt 0,15 mm geringer zu halten als die Dicke der Klebstoff-Folien 
im nicht verstreckten Zustand. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ebene, feste Haftgrunde. Im Falle von 
rauhen und/oder leicht deformierbaren Haftgrunden kdnnen sowohl fur einen einwandfreien Verldebungspro- 30 
zeB (ausreichender AnpreBdruck), als auch fur ein einwandfreies Wiederablosen hohere als die genannten Werte 
sinnvoll sein. 

Im foigenden soli die Erfindung anhand von Ausfuhrungsbeispielen erlautert werden, ohne sie aber unnotig 
einschranken zu wollen. Es zeigen: 
Fig. 1 eine schrag-seitliche Ansicht einer erfindungsgemaBen Vorrichtung, 35 
Fig. 2 eine Seitenansicht gemaB Fig. 1, mit aufgeklebtem Klebfolien-Streifen, 
Fig. 3 eine Stirnansicht gemaB Fig. 1, 

Fig. 4 eine Seitenansicht gemaB Fig. 2, wobei die Vorrichtung mit ihrem Klebfolien-Streifen an einen Gegen- 
stand angeklebt ist, und 

Fig. 5 eine Stirnansicht gem. Fig. 4. 40 

Im einzelnen zeigt Fig. 1 eine Platte 1 mit einer zum Aufhehmen eines Streifens einer beidseits klebenden 
Klebfolie dienenden Ruckseite 2, welche seitlich von der aufzuklebenden Klebfolie Abstandshalter 3A, 3B in 
Form von Stegen aufweist. An ihren Seiten weist die Platte 1 zudem Rast- Vorrichtungen 4 auf, in die eine 
entsprechende Vorrichtung eingerastet werden kann, etwa eine Platte mit einem Haken oder einer anderen 
Bef estigungsvorrichtung, wie dies Standard und im Handel erhaldich ist 45 

Fig. 2 zeigt, wie auf die Platte 1 ein Streifen 5 einer Klebfolie aufgeklebt ist, wobei mit der punktierten linie 6 
angedeutet ist, wie die Abstandshalter 3A bzw. 3B den Streifen 5 seitlich teilweise einfassen, wahrend ein Ende 
der Klebfolie als Anfasser 7 die Platte 1 uberragt In Fig, 3 ist als Stirnansicht der Platte 1 diese mit den 
Abstandshaltern 3 A, 3B darges tellt, sowie mit den Rast- Vorrichtungen 4. 

Fig. 4 zeigt in seitlicher Ansicht, wie eine solche Vorrichtung an einen Gegenstand 8, etwa eine Wand, eine Tur 50 
oder einen Schrank angeklebt ist, mit Platte i, Streifen 5 einer Klebfolie, wobei der Anfasser 7 ein Ende der 
Platte 1 uberragt, wobei der Anfasser 7 mit dunnen Folien 9A, 9B nicht- klebend ausgeriistet ist In Fig. 5 ist diese 
Anordnung in Stirnansicht dargestellt, mit Platte I, Streifen 5 einer Klebfolie, sowie Abstandshaltern 3A, 3B, die 
den Streifen 5 seitlich einfassen und sich etwa bis zur Halfte der Dicke des Streifens 5 erstrecken. 



Beispiel 

Fur eine einschichtige Klebstoff-Folie nachf olgender Rezeptur: 



55 



50 Teile Foralyn 1 10 (HercuIesX 50 Teiie Vector 421 1 (Exxon Chemical), so 
0,5 Teile Irganox 1010 (Ciba) 

der Dicke 650 urn wird eine Hdchstzugkraft von 52 N/cm entsprechend 8,0 MPa und eine ReiBdehnung von 
1300% ermittelt 

20 mm x 50 mm messende rechteckige Stucke der Klebstoff-Folie werden derart mittig auf Basisplatten 65 
bestehend aus Stahl der Abmessungen 3 mm x 40 mm x 22 mm (Hohe x Lange x Breite) verklebt, daB die Basis- 
platten einseitig uber deren ganze Lange mit der Klebstoff-Folie bedeckt sind und ein 10 mm langer Klebstoff- 
Folienstreifen uber eine der kurzen Seiten der Basisplatte herausragt, welcher zum spateren Ablosen als 
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Anfasser genutzt werden kann. Die Basisplatten sind auf der Seite, auf die die Klebstoff-Foliea app^ert werden, 
an beiden Langskanten mit 0,5 mm breiten Abstandshaltern unterschiedHcher H6he versehen. Mit K^bstoff-*o- 
Iien ausgerustete Basisplatten werden auf einen planaren Resopaluntergrund verklebt- Hierzu werden oiemit 
den Klebstoff-Folien ausgeriisteten Basisplatten flachig auf den Resopaluntergrund appfeiert und fur 5 bekun- 

5 den mit 500 N angedruckt Die so fixierten Prufkorper werden zum Ablosen der Klebstoff-FoUen in einem 
zweiten Arbeitsgang mit einer vertikal auf die Verklebungsebene einwirkenden Kraft von ebenfalls 500 N 
beaufschlagt, der Klebfolienstreifen anschlieBend in einem Winkel von < 10° gegenuber der VerWebungsebene 
aus der Klebfuge herausgezogen. Zum Vergieich werden die Versuche ohne vertikal auf die Verklebungsebene 
einwirkende Kraft durchgefuhrL Die Stripgeschwindigkeit betragt bei alien Versuchen ca. 1000 mm/nun. Es 

io ergeben sich nachfolgende Ergebnisse. 
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Hohe der Abstandshaiter 

Krafteinwirkung 
keln Abstandshaiter 
0,3 mm 

Stripkraft* 
0,4 mm 

Stripkraft* 

0,5 mm 

Stripkraft* 
0,6 mm 

Stripkraft* 
0,7 mm 



Vertikale Andruck- 
kraft 500 N 

Strip rei&t 
reiSerfrei ablosbar 
10//14N/cm 
reiSerfrei ablosbar 
9// 15 N/cm 

rei&erfrei ablosbar 

9// 10 N/cm 
reifcerfrei ablosbar 

9// 10 N/cm 
keine Verklebung 
mSglich 



ohne vertikale 



reifcerfrei ablosbar 
reiSerfrei ablosbar 

rei&erfrei ablosbar 

reiBerfrei ablosbar 

rei&erfrei ablosbar 

keine Verklebung 
moglich 



* Mittelwert // maximaler Wert (der maximale Wert wird zum Ende des Stripvor- 
ganges erreicht). 

Unter den gewahlten Versuchsbedingungen lassen sich bei Einwirkung hoher vertikaler auf die Basisplatte 
einwirkender Krafte ausschiieBlich mit Distanzhalter versebene Basisplatten reiBerfrei wieder ablosen. 

Patentanspruche 

1. Eine wiederablosbare, selbstklebende Vorrichtung mit einer Platte, deren Seiten und/oder Vorderseite 
ggf Mittel zur Befestigung aufweisen mid deren Ruckseiten einen Streifen einer beidseitig klebenden 
Klebfolie derart aufgeklebt aufweist, daB ein Ende der Klebfolie als Anfasser die Platte uberragt, wobei die 
Klebfolie eine solche ist, daB die mit for eraeke Verklebung durch den Streifen streckendes Ziehen in 
Richtung der Verklebungsebene wieder losbar ist dadurch gekennzeichnet, daB die Ruckseite der Platte 
(1) seitlich neben der aufgeklebten Klebfolie (5) Abstandshaiter (3A, 3B) aufweist, deren Hohe gennger als 
die Dicke der Klebfolie (5) ist , J . , . . . , 

Z Vorrichtung nach Anspmch i, dadurch gekennzeichnet, daB sich die Abstandshaiter (3A, 3B) zu beiden 
Seiten neben der auf geklebten Klebfolie (5) befinden. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Abstandshaiter (3A, 3B) als Stege oder 
Segmente ausgebildet sind. e . 

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Abstandshaiter (3A, 3B), an beiden Seiten 
und an jeder dieser Seiten zumindest im Bereich der beiden Enden angeordnet sind. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB sie als SpritzguBteil aus Kunststoff ausgebil- 

6. C Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Hohe der Abstandshaiter (3A, 3B) 
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.» 35—90% der Dicke der Klebfolie (5) betragt, insbesondere bei einer Dicke der Klebfolie (5) von 0,65 mm 

0,3—0,6 mm betragt 

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Klebfolie (5) mit oder ohne Zwischentra- 
ger elastisch oder plastisch dehnbar ist 

8. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Adhasion der Klebfolie (5) geringer als 5 
die Kohasion ist, das Hafrvermogen beim Dehnen der Folie weitgehend verschwindet, und das Verhaltnis 
von Abzugskraft zu ReiBlast mindestens 1 : 1,5 ist, wobei die Klebfolie eine solche auf Basis von theromo- 
plastischem Kautschuk und klebrigmachenden Harzen ist, mit hoher Elasuzitat und geringer Plastizitat 

9. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Ruckseite der Klebfolie (5) mit einem 
Trennlaminat, wie einem silikonisierten Trennpapier oder einer Trennfolie, abgedeckt ist to 

10. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB sich ein an den Seiten der Platte (1) 
Rast-Vorrichtungen (4) befinden, in die ein entsprechender Haken oder dergleichen eingerastet werden 
kann. 

1 1. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB an einer der Stirnseiten an der Ruckseite der 
Platte (1) neben der aufgeklebten Klebfolie (5) ein Abstandshalter angeordnet ist 15 

12. Verwendung einer Platte fur eine Vorrichtung nach einem der Anspruche 1—11, zum selbstklebenden 
Befestigen und leichten und rQckstandsfreien Wiederablosen. 
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